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(54) Aufzeichnungsmaterial fur wasserverdunnbare Tinten 

(57) Ein Aufzeichnungsmaterial, insbesondere fur 
Tintenstrahldrucker, besitzt eine Farbempfangsschicht, 
die zur ortsselektiven Aufnahme einer wasserloslichen 
Farbstofflosung eingerichfet ist und eine epoxidver- 
netzbares, carbonsauregruppenhaltiges kationisches 
Mischpolymerisat, ein epoxidhaltiges Metalloxid und ein 
wasserlosliches Polymer enthalt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial fur wasserverdunnbare Tinten, insbesondere zur Verwendung von 
Tintenstrahldruckern, und ein Verfahren zudessen Hersteilung. 

s Die Bildaufzeichnung oder -wiedergabe mittels Tintenstrahldruckern ist ein verbreitetes Verfahren, da eine direkte 
und schnelle Umsetzung elektronischer Bilddaten moglich ist. Die moderne Druckertechnik erlaubt Bildwiedergabe mit 
einer Auflosung, die der Auflosung bei der Bildwiedergabe mit der herkdmmlichen Silberhalogenidphotographie ent- 
spricht, unter Verwendung verschiedenster Druckmedien wie Papiertrager oder transparenten Folien. Die Qualitat der 
Bilder, insbesondere der Auflosung, hSngt sowohl von den MCglichkeiten des eingesetzten Druckers als auch entschei- 

10 dend von den Eigenschaften ds Aufzeichnungsmaterials ab. Das Aufzeichnungsmaterial bestimmt ferner die weitere 
Handhabung und die AnwendungsmSglichkeiten der fertigen Bilder. Es wird angestrebt, daB das Aufzeichnungsmate- 
rial den folgenden Anforderungen genugt: gute Tintenaufnahme zur Erzielung hoher Farbdichten; geringe Diffusion der 
Tinte (FarbstofflOsung) im Aufzeichnungsmaterial. urn die TrOpfchengrOBe gering zu halten und somit eine hohe Kon- 
turenscharfe und ein gutes AuflosungsvermOgen zu erzielen; schnelle Trocknung und gute Wischfestigkeit nach dem 

is Tintenauftrag; geringe Klebrigkeit selbst bei hohen Luftfeuchten; hohe Transparenz des Aufzeichnungsmaterials bei 
Ausbildung als Projektionsfolie; und geringe Wasserempf indlichkeit und somit Eignung fur Anwendungen im AuBenbe- 
reich. 

Herkommliche Aufzeichnungsmaterialien realisieren diese Anforderungen nicht und sind daher in ihrer Anwen- 
dung beschrankt 

20 Bei Aufzeichnungsmaterialien mit Papiertragern wird eine schnelle Tintenaufnahme und eine Wischfestigkeit durch 
eine Modrfizierung einer Farbaufnahmeschicht mit hohen Pigmentmengen realisiert (DE 3 024 205, EP 379 964) . 
Dabei tritt jedoch eine starke Trubung auf, so da B derartig modif izierte Aufzeichnungsmaterialien nicht als Projektions- 
folien geeignet sind. Es ist bekannt, Farbaufnahmeschichten aus wasserldslichen Polymeren, wie z.B. Polyvinylalkohol, 
Polyvinyipyrrolidon, Gelatine etc. vorzusehen (US 4 503 1 11 , US 4 680 235. US 4 555 432, DE 4 405 969) . Diese Poly- 

25 mere zeichnen sich jedoch bei Feuchtigkeitseinf luB durch eine hohe Klebrigkeit und fehiende WasserbestSndigkeit aus. 
Der Einsatz von kationischen Poiieren als Bindemittel zur Fixierung der Farbstoffe in einer Farbaufnahmeschicht und 
zur ErhShung der Wischfestigkeit ist aus DE 3 707 624 oder EP 514 633 bekannt. Es kdnnen auch Polymergemische 
aus Polyvinylalkohol oder Polyalkylenoxiden mit kationischen Polymeren eingesetzt werden (EP 379 964, EP 634 284. 
JP 56-84992, JP 59-20696). 

30 Der Einsatz von Metalloxidsolen als Fullstoffe ist in den EP 524 626 und DE 4 405 969 beschrieben. Zur Verbes- 
serung der Wischfestigkeit ist es bekannt, Siiane den Bindemittelltisungen zuzusetzen, urn Matrixpolyrnere zu bilden 
(siehe EP 583 141, EP 482 837). Zur Verminderung der Wasserempfindlichkeit wird in EP 233 703 vorgeschlagene, 
sSurehaltige, wasserunldsliche Polyacrylate und Polyvinyipyrrolidon ais Farbempfangsschicht zu verwenden. 

Es ist auch bekannt, 2-Schicht-Systeme herzustellen, die eine mikroporOse Polyvinylacetat-Deckschicht zur Ver- 

35 besserung der Wischfestigkeit aufweisen. Dadurch wird jedoch die Transparenz vermindert, so daB eine Anwendung 
ais Projektionsfolie unmoglich ist. Fur Foiientrdger wird deshalb vorgeschlagen, wasserldsliche Mischpoiymerisate auf 
der Basis von Acrylsaure oder p-StyrensulfonsSure mit polyfunktionellen Aziridinen zu vernetzen (EP 482 838). Durch 
diese Vernetzung wird jedoch die Trocknungszeit der aufgebrachten Tinte negativ beeinfluBt. 

Die bekannten Aufzeichnungsmaterialien erfullen die obengenannten Anforderungen nicht. Sie sind insbesondere 

40 nicht fur Anwendungen geeignet, bei denen ein Feuchtigkeits- oder Wasserkontakt mOglich ist, da unter Quellung oder 
Losung der Farbempfangsschicht Farbstoff aus der Schicht extrahiert wird, so daB sich die erzielten Farbdichten ver- 
ringern und eine mangelhafte Konturenscharfe ausbildet. 

Die Auf gab e der Erfindung ist es, ein neues Aufzeichnungsmaterial, das eine verbesserte Feuchtigkeits- und Was- 
serbestandigkeit besitzt, und ein Verfahren zu dessen Hersteilung anzugeben. Das Aufzeichnungsmaterial soli ins- 

45 besondere einen erweiteren Anwendungsbereich besitzen und praktikable Trocknungszeiten nach Tintenauftrag 
aufweisen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Material gem£B Anspruch 1 und ein Verfahren gemSG Anspruch 8 gel6st. Vorteil- 
hafte Ausfuhrungsformen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Ein erfindungsgemdBes Aufzeichnungsmaterial besitzt eine Farbempfangsschicht, die ein epoxidvernetzbares, 
so carbonsauregruppenhaltiges kationisches Mischpolymerisat, ein wasserlosliches Polymerisat und ein epoxidhaltiges 
Metalloxidsol enthait. Die Gewichtsanteile betragen vorzugsweise jeweils entsprechend 30 bis 60 Gew.-% des Misch- 
polymerisats. 30 bis 60 Gew.-% des Metalloxids und 10 bis 40 Gew.-% des wasserlGslichen Polymerisats. 

Das epoxidvernetzbare, carbonsauregruppenhaltige kationische Mischpolymerisat besitzt die Strukturformel: 

55 
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M a -Z b -fCH 2 -C+ : 

I 

c=o 

I 

A 
I 

X" +N(R 3 ) 3 



20 



wobei 




M: 


carbonsaurehaltiges Monomer 


Z: 


Vinylmonomer 


25 A: 


Sauerstoff Oder Stickstoff 


R,: 


H. CH 3 


R 2 : 


Alkylengruppe von C 2 bis C 8 


R 3 : 


CH3, C2Hs, C3H7, C4H9 


X: 


Chlorid, Bromid, und 


30 a: 


10 bis 50 Mo!-%, b: 0 bis 20 Mol.-%, c: 50 bis 90 Mol.-% 



bedeuten. 

Beispiele fur derartige, vernetzbare Polymere der angegebenen allgemeinen Strukturformel sin J: 
35 Acrylsaure-Methacryloxyethyl-trimethylammoniumchlorid-(^polym 



40 



45 



so 
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CH 3 



-fCH 2 — CH-J- -fcH 2 — C4- 

I I 
COOH c=0 



O 

I , 
(CH 2 ) 2 



CI" + N(CH 3 ) 3 
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Acrylsaure-Ethylacrylat-Methacryloxyethyltrimethylammoniumchlorid-Terpolymer: 



CH 3 



-fCH 2 — CH^- -fCH 2 — CH+- ~[-CH 2 — c±- 



COOH C=0 C=0 

I I 
OC 2 H 5 O 



(CH 2 ) 2 
I 

CI" + N(CH 3 ) 3 



25 Acrylsaure-Methacrylamidopropyl-trimethylammoniumchlorid-Copolymer 



30 



40 



45 



CH 3 



-fCH 2 — CH^- -fCH 2 — C-j— 

COOH C=0 

I 

NH 



(CH 2 ) 3 
J 

CI" + N(CH 3 ) 3 



Die Komponente des vernetzbaren Polymers kann auch eine Zusammensetzung aus verschiedenen Polymeren 
so entsprechend der allgemeinen Strukturformel enthalten. 

Als carbonsSurehaltiger Monomerbaustein wird AcrylsSure, MethacrylsSure Oder ItaconsSure bevorzugt. In diesem 

Fall betragt der Gehalt In der Polymerkomponente vorzugsweise 20 bis 35 Mol-%. Neben Ethylacrylat als Comonomer- 

baustein kfinnen alle bekannten Vinylmonomere, z.B. Vinylpyrrolidon, Styrol, Acrylamid oder Vinylacetat fungieren. 

Das Molekulargewichtdieser Polymerkomponent betragt gewfihnlich 10000 D bis 500000 D. 
55 Die Metalloxidsolkomponente wird in bekannter Weise durch durch Sol/Gel-Technologien aus epoxidhaltigen 

Metalloxidsolen mit einem organischen Lfisungsmittel (z.B. Methanol, Ethanol) hergestellt (siehe US 3 955 035, H.I. 

Schmidt et al. Non-Cryst. Solids 80 (1989) 557) . Es werden vorzugsweise Hydrolysate von Epoxidsilanen eingesetzt. 

Beispiele der epoxidhaltigen, hydrolysierbaren Silane sind: 



4 
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Glycidoxypropyltrimethoxysilan, 

Glycidoxypropyltriethoxysilan, und 

5 - (3,4-Epoxycyclohexylethyltrimethoxysilan). 

Die Hydrolyse und Kondensation kann in Gegenwart von Tetraalkoxysilanen, Alkyltrialkoxysilanen oder Dialkyldi- 
alkoxysilanen durchgefuhrt wird, wodurch der Epoxidgehalt der Metalloxidsole gezielt steuerbar ist. ErfindungsgemaB 
konnen auch Metalloxidgemische eingesetzt werden, indem bei der Solherstellung Alkoxylate von Bor, Aluminium oder 
io Titan als Cobausteine fungieren. 

Bei der Vernetzung der Epoxidgruppen bzw. Gelbildung (wahrend der Trocknung) reagieren die epoxidhaltigen 
Metalloxidsole mit den freien Carbonsauregruppen der Polymeren und ergeben somit ein wasserunlosliches Netzwerk 
aus Metalloxid und kationischem Polymerisat. Um diese Reaktion zu beschleunigen, konnen der Zusammensetzung 
zusatzlich Epoxidkatalysatoren zugesetzt sein. 
is Beispiele fur Epoxidkatalysatoren sind Triethylamin, Dimethylbenzylamin und N-Methylimidazol. Bezogen auf das 
epoxidhaltige Metalloxidsol betragt ihre Konzentration vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-%. 

Die zweite, wasserlfisliche Polymerkomponente ist vorzugsweise ein nichtionisches oder kationisches wasserlos- 
liches Polymer. Dies kann beispielsweise durch Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyacrylamid, kationisches Poly- 
acrylamide, kationische Polyacryl ester oder Zusammensetzungen aus diesen gebildet werden. 
20 Das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmaterial kann in der Farbempfangsschicht ferner Mittel zur Steuerung der 
SchichtgleichmaGigkeit und Oberflachenspannung enthalten. Hierfur sind insbesondere nichtionische oder kationische 
Tenside geeignet Besonders wird Hexadecyltrimethylammoniumbromid bevorzugt. 

Das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmaterial kann als Tragermaterial einen flexiblen TrSger enthalten, der zum 
Bedrucken in einem Tlntenstrahldrucker geeignet ist. Hierbei werden vorzugsweise Papier oder transparente Kunst- 
25 stoff-Folienverwendet. Es ist Jedoch auch mGglich, als Tragermaterial starre oder nicht-flexible Materialien wie bei- 
spielsweise Glas- oder Kunststofftafeln zu verwenden. Das Tragermaterial kann im wesentlichen f lachig sein oder auch 
eine beliebige Korperform besitzen, wobei die Auftragung der Farbempfangsschicht auf beliebigen Oberfiachen des 
Tragermaterial moglich ist. SchlieBlich ist es moglich, die Farbempfangsschicht mit einer derartigen Dicke herzustellen, 
daB ein freitragendes Aufzeichnungsmaterial gebildet wird. 
30 Die Herstellung eines erfindungsgemaBen Aufzeichnungsmaterials eriolgt durch Auftragung einer Beschichtungs- 
losung zur Bildung einer Farbempfangsschicht auf einem Tragermaterial. Der Ansatz der Beschichtungsldsung erfolgt 
durch Zubereitung eines Metal loxidsols entsprechend der obengenannten Zusammensetzung und Zusatz der Polymer- 
komponenten. Der Ansatz erfolgt vorzugsweise in wassrig-organischen Losungsmittein, z.B. in einem Wasser-Ethanol- 
Gemisch. Die Auftragung der Beschichtungsldsung auf das Tragermaterial erfolgt durch ein BeguBverfahren wie es bei- 
35 spielsweise von photochemischen Beschichtungsverfahren bekannt ist. Alternativ kann das Tragermaterial auch durch 
Tauchen, Bespruhen oder ein ahnliches Antragsverfahren beschichtet werden. AnschlieBend erfolgt eine Gelierung der 
BeschichtungslOsung auf dem Tragermaterial, die durch eine Warmezufuhr beschleunigt sein kann. 

Das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmaterial besitzt die folgenden Vorteile. Das Aufzeichnungsmaterial enthait 
\ neuartige Farbempfangsschicht, die wasserunsldslich ist, bei Feuchtigkeitskontakt keine klebrige Oberfiache bit- 

^ 40 det und eine praktikable Trocknungszeit aufweist. Die Farbempfangsschicht ist transparent und somit sowohl fur Papier- 
als auch fur Folientrager geeignet. Die Farbempfangsschicht laBt sich mit bekannten Schichten herkommlicher Auf- 
zeichnungsmaterialien kombinieren, indem die neue Farbempfangsschicht als Deckschicht verwendet wird. Nach orts- 
selektivem Auftrag der Tinte (Farbstoffldsung) werden die Tintenfarbstoffe fest in der vernetzten 
Polymerzusammensetzung der Farbempfangsschicht verankert und werden bei Wasserkontakt nicht ausgewaschen. 
45 Dadurch ist die Verwendung des Aufzeichnungsmaterials nicht auf Druckmaterial fur Tintenstrahldrucker beschrankt, 
sondern auch im AuBen- oder Freilufteinsatz mdglich. Ein Verlaufen von Weinsten Tintenf lecken erfolgt nicht, so daB 
sich das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmaterial fur Aufzeichnungsvorgange (Druckvorgange) mit Anforderungen 
an das Aufl6sungsvermdgen eignet, wie sie an moderne Druckvorrichtungen zur Herstellung von Overhead- Projektor- 
folien oder von Farb-Prints von Photographien gestellt werden. 

50 

Ausfuhrungsbeispiele 
Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel) 

55 Mit einer 1 0 Gew.-%igen Wasser/Alkoholldsung (40/60) wird auf eine 1 00 starke Polyesterunterlage in bekann- 
ter Weise mittels AbstreichgieBers eine 7,8 jim starke Schicht folgender Zusammensetzung aufgebracht: 

45 Gew.-% Gelatine (alkalisch aufgeschlossene Knochengelatine) 
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35 Gew.-% Polyvinylpyrrolidon (K 90) 

20 Gew.-% epoxidfunktionelles Metalloxidsol, hergestellt aus 80 Gew.-% Tetraethoxysilan und 20 Gew.-% Glycido- 
oxypropyltrimethoxysilan. 

Nach Trocknung der Schicht bei 85°C wird die Folie mittels eines Tintenstrahldruckers, Typ HP Desjet 690C 
bedruckt Zur Charakterisierung der Eigenschaften wird die Farbdichte bestimmt, visuell die Konturenscharfe beurteilt 
und die Transparenz sowie die Klebrigkeit der OberflSche ermittelt. Die Folie wird weiterhin zur Prufung der Wasserfe- 
stigkeit 30 min bei 25°C mit f lieBendem Wasser in Kontakt gebracht und danach die Farbdichte und Schichtbeschaffen- 
heit gepruft. Folgende Eigenschaften werden erhalten: 

Konturenscharfe: gut, nach Wasserung unscharfe Abbildung 

Trocknungszeit: 7,5 min 

Oberfiachenbeschaffenheit (85% RF): leicht klebrig, bei Wasserkontakt starkes Quellen 
Transparenz: Ware Folie. 





D1 (vor Wasserung) 


D2 (nach Wasserung) 


Farbdichte 


(purpur) 


1.9 


1,3 




(blau) 


1,7 


0,9 




(gelb) 


0,95 


0,6 



Die Schicht ist nicht wasserfest. Der Farbstoff wird ausgewaschen und diffundiert auch in der Schicht. 
Beispiel 2 (Vergleichsbeispiel) 

Analog zu Beispiel 1 wird eine 8,5 urn starke Schicht folgende Zusammensetzung aufgetragen: 
33 Gew. -% Na-Polyacrylat 

59 Gew.-% PolyacylsSure (vernetzt in Gegenwart von Silanen gemSB EP 583 141) 
8 Gew.-% Metalloxidsole aus Tetraethoxysilan 

Es werden folgende Eigenschaften erhalten: 



Konturenscharfe: gut, nach Wasserung unscharfe Abbildung 

Trocknungszeit: 6,5 min 

Oberfiachenbeschaffenheit (85% RF): nicht klebrig, Schicht quillt stark bei Wasserkontakt 

40 Transparenz: Ware Folie 



45 



so 





D1 (vor Wasserung) 


D2 (nach wasserung) 


Farbdichte 


(purpur) 


1,7 


1.1 




(blau) 


1,4 


0.4 




(gelb) 


0,6 


0,3 



Die Schicht ist nicht wasserfest. Der Farbstoff diffundiert in der Schicht und wird betrachtlich ausgewaschen. 
Beispiel 3 

55 Analog zu Beispiel 1 wird eine 1 1 ,5 jim starke Schicht folgender Zusammensetzung aufgetragen: 

45Gew.-% Copolymeres aus Acrylsaure und Methacryloxyethyltrimethylammoniumchlorid (20/80), Molekularge- 
wicht 130000 D, 



6 
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45 Gew.-% Metalloxidsol, hergestellt aus 75 Gew.-% Tetraethoxysilan und 25 Gew.-% Glycidopropyitrimethoxysilan 
10 Gew.-% Polyvinylalkohol (voll verseift, Molekulargewicht 95000 D) 

Es werden folgende Eigenschaften erhalten. 

Konturenscharfe: gut. auch nach Wasserung scharfe Abbildungen 

Trocknungszeit: 7,0 min 

Oberflachenbeschaffenheit: nicht klebrig, bei Wasserkontakt klebefreie uniasliche Schicht 

Transparenz: Ware Folie. 





D1 (vor Wasserung) 


D2 (nach Wasserung) 


Farbdichte 


(purpur) 


1.9 


1.85 




(blau) 


1,6 


1,5 




(gelb) 


0,9 


0.9 



Die Schicht ist wasserfest. Bei Wasserkonakt erfolgt keine nennenswerte Ausbleiching des Farbstoffes. Nach der 
Trocknung werden wieder scharfe Abbildungen erhalten. 

Beispiel 4 

Analog zu Beispiel 1 wird eine 12,5 pm starke Schicht folgender Zusammensetzung aufgetragen: 



55Gew.-% Mischpolymerisat aus Acryls§ure/EthylaCTylat/Methacryloxyethyltrimethylammoniumchlorid (28/12/60). 

Molekulargewicht 140000 D. 
35 Gew.-% Metalloxidsol aus 50 Gew.-% Glycidoxypropyltriethoxysilan und 50 Gew-% Tetraethoxysilan 
30 1 0 Gew.-% Polyvinylpyrrolidon, Molekulargewicht 320000 D. 

Es werden fdgende Eigenschaften erhalten: 

KonturenschSrfe: gut, auch nach Wasserung scharfe Abbildungen 

35 Trocknungszeit: 7,0 min 

Oberflachenbeschaffenheit (85% RF): nicht klebrig, bei Wasserkontakt Ware nichtklebrige Schicht 
Transparenz: Ware Schicht 



40 



45 



50 





D1 (vor Wasserung) 


D2 (nach Wasserung) 


Farbdichte 


(purpur) 


2,1 


2,0 




(blau) 


1.8 


1,7 




(gelb) 


0,9 


0,85 



Die Schicht ist wasserfest Bei der Wasserung erfolgt keine nennenswerte Auswaschung des Farbstoffes. Nach der 
Trocknung werden wieder scharfe Abbildungen erhalten. 

Beispiel 5 

Analog zu Beispiel 1 wird eine 10,5 starke Schicht folgender Zusammensetzung aufgetragen: 

55 48,5 Gew.-% Copolymer aus Acrylsaure und Acrylamidopropyltrimethylammoniumchlorid (35/65). Molekulargewicht 
195000 D. 

40 Gew.-% Metalloxidsol, hergestellt aus 80 Gew.-% Tetraethoxysilan und 20 Gew.-% Glycidoxyprcpyltrimethoxy- 
silan 
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1 0 Gew.-% Poly-meihacrylamidopropyltrimethylammoniumchlorid, Molekulargewicht 85000 D. 
1 ,5 Gew.-% Hexadecyltrimethylammoniumbromid. 

Bs werden folgende Eigenschaften erhalten: 

Konturenscharfe: gut, auch nach Wasserung scharfe Abbildungen 

Trocknungszeit: 7,5 min 

Oberfiachenbeschaffenheit (85% RF): nicht klebrig, auch bei Wasserkontakt 
Transparenz: Ware Schicht 





D1 (vor Wasserung) 


D2 (nach Wasserung) 


Farbdichte 


(purpur) 


2.0 


1,95 




(blau) 


1.9 


1.8 




(gelb) 


0.8 


0,8 



Die Schicht ist wasserf est. Bei Wasserkontakt erfolgt keine nennenswerte Auswaschung des Farbstoffes. Nach der 
Trocknung werden scharfe Abbildungen erhalten. 

Die Beispiele zeigen gegenuber den herkdmmlichen Vergleichsbeispielen eine hohe, nach Wasserkontakt kon- 
stante Dichte, trockene, nicht-kJebende Oberflachen und hohe Transparenz auch nach Wasserkontakt und erneuter 
Trocknung. Die Farbempfangsschicht besitzt eine weitgehend ungiftige Zusammensetzung. 

Patentansoruche 

1. Aufzeichnungsmaterial, das mindestens eine Farbempfangsschicht aufweist, die zur Aufnahme einer wasserlGsli- 
chen FarbstofflOsung vorgesehen ist, 

dadurch gekennzeichnet. daB 

die Farbempfangsschicht ein epoxidvernetzbares, carbonsauregruppenhaltiges kationisches Mischpolymerisat, 
ein epoxidhaltiges Metalloxid und ein wasserldsliches Polymer enthait. 

2. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 1 p bei dem die Gewichtsanteile des epoxidvernetzbaren, carbonsaure- 
gruppenhaltigen kationischen Mischpolymerisats 30 bis 60 Gew.-%, des epoxidhaltigen Metalloxids 30 bis 60 
Gew.-% und des wasserldslichen Polymers 10 bis 40 Gew.-% betragen. 

3. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, bei dem das epoxidvernetzbare, carbon- 
sauregruppenhaltige kationische Mischpolymerisat die Strukturformel 
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R 



M a -2 b -fCH 2 -C+: 



10 



15 



20 



c 

C=0 



A 



X" + N(R 3 ) 



besitzi, wobei 





M: 


carbonsaurehaltiges Monomer 


25 


Z: 


Vinylmonomer 




A: 


Sauerstoff oder Stickstoff 




R t : 


H, CH 3 




R 2 : 


AJkylengruppe von C 2 bis C 8 




R 3 : 


CH 3 , C2H5, C3H7, C4H9 


30 


X: 


Chlorid, Bromid 




a: 


10 bis 50 Moi-% 




b: 


0 bis 20 Mol-% 




c: 


50 bis 90 Mol-% 


35 


bedeuten. 



4. Aufzeichnungsmaterial gema3 einem der vorhergehenden Anspruche, bei dem die Farbempfangsschicht Mittel zur 
Steuerung der SchichtgleichmaBigkeit und der Oberf lachenspannung enthait 

ao 5. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, bei dem die mindestens eine Farbemp- 
fangsschicht mit einem Tragermaterial verbunden ist. 

6. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 5, bei dem das Tragermaterial eine transparente Kunststoffschicht Oder 
Papier ist. 

45 

7. Verwendung eines Aufzeichnungsmaterial gema& einem der Anspruche 1 bis 6 als Druckunterlage fur Tinten- 
strahldrucker. 



8. Verlahren zur Herstellung eines Aufzeichnungsmaterials, das mindestens eine Farbempfangsschicht enthait, die 
zur Aufnahme einer wasserloslichen Farbstoffldsung vorgesehen ist, umfassend die Schritte: 

Herstellung einer Beschichtungsldsung aus einem epoxidvernetzbaren, carbonsauregruppenhaltigen kationi- 
schen Mischpolymerisat, einem epoxidhaltigen Metalloxidsol und einem wasserlfislichen Polymer, 
Auftragung der BeschichtungslOsung auf einem Tragermaterial und 
Gelierung und Trocknung der BeschichtungslOsung zur Bildung der Farbempfangsschicht. 

9. Verfahren gemaB Anspruch 8, bei dem der Beschichtungsldsung ein Epoxidkatalysator zugesetzt wird. 
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EP0 870 623 A1 

10. Verfahren gemaB Anspruch 8 Oder 9, bei dem die Auftragung der Beschichtungslosung durch BeguB einer trans- 
parenten Kunststoff-Folie Oder eines Papiertr§germaterials erfolgt. 
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